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LUDWIGSHAFKK AM RBEIN S 1621^34 

Yerfaliren zum ieiineii von pap lex* lind/odei" Kar'Lon 



Zusatz zu Patent (PatentanmeldunK G 40 915 VTb/l^bc) 

Gegenstand des Patentee (Pat entanmeldxing G 40 915 VIb/55c) 

ist ein Verf ahTen zum Leimen von Papier und/oder Karton in der 
Masse, dadurch. gekennzeichnet , daB man anionische, wassrige Dis- 
persionen, die im Emulsionspolymerisationsverf aiu?en hergest elite 
Kunststoff e enthalten, der Papier- und/oder Kartonmasse zugibt 
und anschlieBend die KunststoXf teilctien durch Aluminiumsalzlosun- 
gen bei pH-Bereichen nnteriialb 7 Eiuf die . Paserstof f e in Gegenwart 
sicli iiierbei bildenden Aluminiuniliydroxids niederseblagt . 

In dem Patent (Patentanmeldizng G 40 915 VTb/55c) wurde ein 

Verfahren ztun Jjeimen von Papier und/oder Karton besctrrieben und 
Beispiele auXgefiihrt , die es erlauben, mit wassrigen Kunststoff- 
Dispersionen in Gegenwart von Aluminiumsulfat Innenleimungen von 
Papieren in der* Masse mit einer abnlichen Wirkung zu erzielen, 
wie sie Merits Illig 1807 schilderte, als er Baumiiarzi (Kolophonium) 
mit Soda verseifte und anschlieBend das Harz zusammen mit der ge- 
bildeten Harzsaure mittels Alaun aus der wassrigen sodaalkalischen 
Ijdsung auf die Pasern Tallte. Das Verfahren von ¥ioritz Illig wird 
b.eute noch. in alien papierberstellenden Landern angewandt. 

Aur Blatt 3f Abscimitt 2 obigen Patent es (Patentanmeidung) wird 
die Oberf lactienleimung von papieren lait anionisch einges tellten 
wassrigen Kunststoff -Dispersionen erwrahnt * 

Die Oberf iachenleimung von Papieren war vor der Illig 'schen Er— 
findung der papierinnenleimung diejenige Leimung, die erst das 
Beschreiben von Dokumenten, Papieren usw. mit Tinte ermoglichte, 

Es werden auch beute noch teilweise h-ochwertige Papiere der Ober- 
f Iachenleimung unterworfen, aucti wenn diese Papiere bereits eine 
Harzinnenlelmung besitzen. 

Nach dem ersten '^eltkrieg begann man in der Papier Indus trie der 
Vereinigten iiitaaten ISlordamerikas mit der rjachleimung von vor- 
wiegend Druckpapi eren mitfcels der sogenannten Sizepress (Leim- 
presse). Diese r^achleimung , die innerhalb der Trockenpar bie einer 
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papiermaschine beispielsweise mittels auf geschlossener Sfcarke 



besseres' Ausselien (linish) und eine besonders gute Bedruckbar- 
fceit. 

Das Patent (patentanmeldung G ^0 915 VIb/b5c) erwahnt 

auf Blatt 5 die Kignung der anionisch einges tell ten vvassrigen Dis- 
persionen fur die Oberf lachenleimung von Papieren oline weitere ' 
Hilf smittel, wie auch in Gegenwart von Starke und/oder ' Carboxy- 
in e t h,yl c e llu 1 o s e natrium . 

In Ex^ganzung des beschriebenen Yerfabrens aim Leimen von papier 
werden einige Beispiele auf gefuhrt , die die Obex-riachenleiinun^ 
nicht in der Masse vorgeleimter Papierbahxien wie auch in der iviasse 
vorgeleimter Papie-r^bahnen in der in der Trockenpartie einer Papier- 
mascbine auf gestellten Leimpresse beschreiben. 



durchgef ubrt wird, verleiht , den so ausgeri;stet en papieren ein 



Bad 
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Be j spiel 1 ; 

Eine ca. ^0 %ige wassrige anionisch eiiiges tellte primare Eunst- 

f3ff-Dispersion enthaltend ein Copolymeri sat , bestehend aus 
70 Styrol und Se^yo Ac rylsaiirebutyl ester vn.rd in der Lelmpresse 
in einer Kona entration von 0,53 % (Rest Kondenswasser ) zur Ober- 
f ladienleimung einer imgeleimten Fapierbatm eiiifcesetzt. i^s ist 
z,weckmaBig, beim Verdiinnen der primaren, wassrigen Kimststoff- 
Dispersion das Kondenswasser in die wfissrige Dispersion einzu- 
ruhren, urn keine Agglomerate .der Kunststoff teilchen zu erhalten. 
Die in der Leimpresse mit der Dispersion getrankte papierbahn 
wird nach. ibrem Abpressen innerb.alb der Leimpresse durch die rest- 
liche Trockenpartie der Papiermascbine g:efiibrt und wie ubllch 
auf dem Poperoller aufgewickelt. Die Papierbahn ist Tollgeleimt 
und kann mit Tinte bescbrieben werden, ohne daB der Tintenstrich: 
auslauf t . 
Beispiel 2: 

Wie Beispiel 1, jedocb enthalt die ^^inrpresse im Liter^5»6 g der 
Copolymerisatdispersion enthaltend ^ % Styrol und 5© % Acryl- 
s fiur ebutyles t er - 

Die, wie in Beispiel 1 bescbrieben, mittels der verdiinnten Kunst- 
stoff-Dispersion oberf lachenseleimte Papierbahn zexchnet sicb 
durch eine sehr gute Beschreit>bark:eit mit Tinte aus. Ihre Tinten- 
schwimmdauer betragt mehr als 50 Minuten. 

Beispiel 

Wie Beispiel 1, Jedoch entlialt 1 1 des Inbal^ der Leimpresse^ 
^0 g der Copolsonerisatdispersion enthaltend ¥^ % Styrol und $e % 
Acrylsaurebutylester (Restwasser) * 

Belsplele 4, ^, 6 

DieBelben oberflachenleimungen warden wie in Beispielen 1-5 
durchgefuhrt nur mit dem Unterschied, daB anstelle von Wasser eine 
5 %ige wassrige Starkelosung Verwendung findet, 

Es ist zweckmaBig, diese Dispersionen, die sich wirtschaf tlich 
besonders giinstig stellen, zu erwahnen. Durch den Einsatz des 
monomeren Styrols bei der Herstellung des Copolymerisates konnte 
' die hydrophobe Eigenschaft des Polystyrols zusammen mit einem 
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polaren Ester ausgenutzt werden, urn bereits mit seiLi? geringen 
Polymerisatanteilen eine mi-fc Tinte "beschreibbare , oberf lacben- 
geleimte Papierbahn zu erzielen. 
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1 * Verf aiiren 2um Gberf lachenleimen von Papieren in Gegenwart auT- 
geschlossener Sfcarke und/oder celluloseglykolsaiirem Natrium in 
wassriger Losung, dadurch gekennzeichnet , daB die StsLrke 
ixnd/oder celluloseglykolsaure Natriumsalzlosung ein Copoly- 
merisat in Form einer primaren wassrigen Kunststorf-mspersion 
entlialt* 

2. Verraiiren gemaB Ansprucii 1, dadurcii gekennzeichnet , daB das 
^^^i^^^o^'^-Copolymerisat primaren wassrigen Dispersion 

aus -9^ Teilen Stjyrol imd ^Teilen Aorylsaurebutyl ester besteht 

5. yerfatiren geiaaB Anspruch 1, dadurch gekennzeiciinet , daB der 
Anteil der Copolymerisatdispersion in einem Liter Leimpressen- 
inhalt 0,53 % l^etragt. 

4. VerfaiLren gemaB Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Copolymerisatdispersionsanteil in der LeimpressenXliissigkeit 
. nicht hoher als 10 g/1 liegt. 

5* V^erfahren gemaB Anspruch 1-4, dadurch gekennzeichnet, daB der 
wassrige Lelmpresseni nbalt aussolilieBlich aus Mi^asser und Co- 
polymerisatdispersionsanteil in Mengen wie in den Beispielen 
5-4 heschriebens besteht* 
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